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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Kosmetisches Produkt mit Acrylaten 

@ Die Erfindung betrifft ein kosmetischas Produkt mit 
Acrylaten und ein Herstellungsverfahren dafur. Erfin- 
dungsaufgabe ist ein neues kosmetisches Zwischenpro- 
dukt, das infolge seiner besonderen Struktur geeignet 1st 
ein weiches und elastisches Produkt mit wasserfesten Ei- 
genschaften zu bilden, das sowohl mit auf Wasser basie- 
renden Ingredienzen als auch auf organischen Losungs- 
mittein basierenden Ingredienzen zu weiteren kosmeti- 
schen Produkten verarbeitet werden kann. Das neue Pro- 
dukt mit Gelstruktur besteht aus 0,01-80 Gew.>% eines mit 
Wasser emulgierbaren, filmbildenden Mittels auf Basis ei- 
nes Acrylatcopolymeren oder Acrylatderivates, 0,01-90 
Gew.-% eines aliphatischen Kohlenwasserstoff-Ldsungs- 
mittels Oder eines fluchtigen Siliconderivates, wobet bei- 
de mit Wasser nicht mischbar sind und mit auf Wasser ba- 
sierenden Ingredienzen und/oder auf organischen L6- 
sungsmitteln basierenden Ingredienzen in Gegenwart ei- 
nes Emulgators emulgierbar sind; 0,01-5 Gew.-% eines 
nicht-ionischen Emulgators; 1,00-80 Gew.-% Wasser. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betriffl ein kosmelisches Produkt 
mit Acrylaten sowie ein Verfahren zur Herstellung dieses 
Produktes. 5 
[0002] Aus der US-A-5925337 ist eine wasseifeste Mas- 
cara-Zusammensetzung bekannt, die 2-40Gew<% eines 
Wachses, 5-15Gew-% eines Verdickungsmittels, 
35-50 Gew-% eines fltichtigen oiganischen Losungsmittels 
und 1-35 Gew-% eines wasserioslichen filmbildenden Mit- lO 
tels enthalt, wobei letzteres z. B. auch ein Acrylatpolymer 
sein kann. Die Zusammensetzung enthalt keinen Emulgator. 
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
neues kosmetisches Zwischenprodukt bereitzustellen, das 
auf Grund seiner besonderen Struktur geeignet ist, ein wei- 15 
ches und elastisches Produkt mit wasserfesten Eigenschaf- 
ten zu bilden, das sowohl mil auf Wasser basierenden Ingre- 
dienzen als aucb auf oiganischen Losungsroittein basieren- 
den Ingredienzen zu weiteien kosmetischen Produkten var- 
arbeitet werden kann. 20 
[0004] Erfindungsgemafi ist die kosmctische Zusammen- 
setzung mit Aciylaten dadurch gekennzeichnet, daS sie ent- 
halt 

(a) 0,01-80 Gew-% eines mit Wasser emulgieifoaren, 25 
filmbildenden Mittels auf Basis eines Acrylatcopoly- 
meren oder Acrylatderivates; 

(b) 0,01-90 Gew-% eines aliphatischen Kohlenwas- 
serstofif-Losungsmittels oder eines flucbtigen Silicon- 
derivates, wobei bdde mit Wass^ nicht mischbar sind 30 
und mit auf Wasser basierenden Ingredienzen und/oder 
mit auf oiganischen Losungsmitteln basierenden Ingre- 
dienzen in Gegenwart eines Emulgators emulgierbar 
sind; 

(c) 0,01-5 Gew-% eines nichl-ionischen Emulgators; 35 

(d) 1,00-80 Gew-% Wasser; 

und wobei die Zusammensetzung die Struktur eines Gels 
hat. 

[0005] Als Emulgator konnen vorteilhaft alkoxylierte Al- 40 
kohole, ethoxyli^ Alkohole, Polyglycerinester und Gemi- 
sche davon verwendet werden. Dabei handelt es sich im 
nicht-ionische Emulgatoren, die als hydrophile Gruppe z. B. 
eine Polyolgruppe, eine Polyalkylglycolethergruppe oder 
eine Kombination davon enthalt, wie z. B. Anlagerungspro- 45 
dukte von 2-30 Mol Ethylenoxid an iineare Fettalkohole 
mit 8-22 KohlenstofFatomen und an Fettsauren mit 12-22 
Kohlenstoffatomen. Weiterhin gehoren dazu Polyglyceryle- 
ster wie z. B. Polyglycerinricinoleat oder Polyglycerinpoly- 
12-hydroxystearat sowie Gemische dieser verschiedene 50 
Substanzklassen. 

[0006] Ein bevorzugter Emulgator ist beispielsweise Lau- 
reth-20, Laureth-23, Oleth-20, Steareth-20. Steareth-50, Ce- 
teareth-20, Ceteareth-30 oder Celeareth-50. 
[0007] Als Acrylatcopolymer kann z. B. ein Ethylaciylat/ 55 
Methylmethacrylat-Copolymeres eingesetzt werden. 
[0008] Besonders bevorzugt wird, wenn das fihnbildende 
Miltel ein Ethylacrylat/Methyhnethacrylat-Copolymeres 
mit einem Verhaltnis vom Ethylacrylat-Einheiten zu Me- 
thylmethacrylat-Einheiten in dem Polymeren im Bereich 60 
von 7,5-8,5 : 1,8-2,3 ist. 

[0009] Acrylsaure, Methacrylsaure oder deren einfache 
Ester konnen ebenfalls eingesetzt werden (hier als Acrylde- 
rivate bezeichnet). 

[0010] Ein bevorzugter Bereich fur das Acrylatcopoly- 65 
mere oder Acrylatderivat liegt zwischen 0, 1 und 50 Gew-%, 
insbesondere 0,1-15 Gew-%. 

[OOU] Als aliphatisches Kohlenwasserstoff-Losungsmit- 



tel, das mit Wasser nicht mischbar ist, werden vorzugsweise 
Isoparaffine (z. B. Isododecan, das besonders bevorzugt ist), 
Penian, Hexan, Decan usw. verwendet. 
[0012] Ein bevorzugter Bereich fiir das aliphatische Koh- 
lenwasserstoff-Losungsmittel oder das fiuchtige Siliconde- 
rivat liegt zwischen 30 und 75 Gew-%, insbesondere im Be- 
reich 5 1 -70 Gew-% . 

[0013] Als fluchtiges Siliconderivat kann vorteilhaft Di- 
methicone oder Cyclomethicone eingesetzt werden. 
[0014] Ein bevorzugtes Siliconderivat ist z. B. Decame- 
thylcyclopentasiloxysiloxan (Silicone SS4230). 
[0015] Der bevorzugte Anteil von Wasser liegt im Bereich 
von 1,0 bis 40 Gew-%, insbesondere 1,0 bis 20 Gew-%. 
[0016] Das erfindungsgemaBe Produkt ist ein Gel, das 
sich besonders dadurch auszeichnet, da6 eine in der kosme- 
tischen FormuHerung stabile Kombination von Losungsmit- 
tel und Filmbildner erfaalten wird. Eine solche stabile Kom- 
bination mit Gelcharakter war fiir den Fachmann uberra- 
schend, und sie gestattet die Herstellung von kosmetischwi 
Produkten mit besonders hoher Elastizitat und Weichheit. 
So laBt sich beispielsweise die Elastizitat auf das 4- bis 5-fa- 
che steigem gegeniiber der Elastizitat des eingesetzten Film- 
bildners, z. B. bei einem waBrigen EthylacrylatZ-Methylme- 
thacrylat-Copolymer. 

[0017] Die Elastizitat wurde ermittelt durch die Teststrei- 
fen-Methode, die folgendarmaBen durchgefiihrt wird: 
Es wird die Lange eines aus dem Polymeren heigestellten 
elastischen Filmes gemessen. Auf eine nichtklebrigen Ober- 
flache werden separat zwei Rime A und B von etwa 150 jim 
(6,0 mil) Dicke mittels eines Bird-Applikators gegossen. 
Film A besteht aus einem wafirigen Acrylatcopolymeren 
(Acrylates Copolymer : Wasser etwa 50 : 50, Emulgator), 
Fihn B besteht aus 50% Bestandteile A und 50% Isodode- 
cane. Nach 24 Stunden bei 25°C werden Probestreifen von 
etwa 50 x 25 mm aus beiden Fihnen herausgeschnitten. Ein 
Ende des Films wird an einem Lineal eingespannt. Die Pro- 
ben werden in Richtung auf das Linealende bis zum AbriB 
gezogen. Das Ergebnis fiir Film A betrug 101 mm, fur Film 
B406 nun. 

[0018] Auch die Weichheit der Zusammensetzimg nach 
dem Auftragen auf die Haut oder auf eine ebene Rache zeigt 
sich deullich erhdht gegeniiber dem urspriinglichen Film- 
bildner, Dadurch vwbessert sich das Hautgefuhl (feeling), 
das eine wesentliche Rolle spielt bei der Ptoduktwahl durch 
den Anwender. 

[0019] Die Erfindung betriffi auch die Herstellung einer 
kosmetischen Zusammensetzung mit Acrylaten. Das Ver- 
fahren besteht darin, dafi 

a) ein Gemisch aus 0,1-80 Gew-% eines filmbilden- 
den Mittels auf Basis eines Acrylatcopolymeren oder 
Acrylatderivates, 1,0-80 Gew-% Wasser und 
0,01-1 Gew-% eines nicht-ionischen Emulgators auf 
eine Temperatur im Bereich von 45 bis 50°C erwSrmt 
wird; 

b) die erhaltene Emulsion bei dieser Temperatur mit 
0,1-90 Gew-% eines fliichtigen aliphatischen Kohlen- 
wasserstoff-Losungsmittels oder eines fluchtigen Sili- 
conderivates vermischt wird, wobei das Losungsmittel 
Oder das Siliconderivat mit Wasser nicht mischbar sind, 
jedoch mit auf Wasser basierenden Ingredienzen und/ 
Oder mit auf organischen Losungsmitteln basierenden 
Ingredienzen in Gegenwart eines Emulgators emul- 
gierbar sind, und wobei nach Homogenisierung bei 
1500-3000 U/min fur 15 bis 60 Minuten ein zweipha- 
siges flussiges System erhalten wird bei voUstandiger 
Verteilung der mit Wasser nicht mischbaren organi- 
schen Phase als MikronrQpfchen in der wSBrigen Phase; 
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und 

c) das Gemisch auf 25-30''C abgekuhlt wird uuter 
Ruhren mit einer Geschwindigkeit von 300 bis 
600U/nun. 

[0020] Dabei kann die Emulsion von Stufe a) weitere kos- 
metische Bestandteile enthalten, wie Ester, Ole, Sonnen- 
schutzmittel, ParfUm, Konservieningsmittel, >^tamine, Ra- 
dikalf^ger (scavenger) und weiteie kosmedsche Hilf- und/ 
oderWirkstoffe. Derartige Stoffe konnen gegebenenfalls als 
separate Phase hergestellt und zu der Emulsion von Stufe a) 
zugegeben werden. Das erfindungsgemaBe Verfahren zeich- 
net sich durch eine genau voigegebene Abfolge von Schrit- 
ten sowie ein unubliches Temperaturregime aus. Nur auf 
diese Weise geiiogt es, eine stabile Formulierung mit den 
oben genannten Vorteilen zu erhalten. Die Erfindung soli 
nachstehend durch Beispiele naher erEutert werden, die je- 
doch keine Einschrankung d^ Erfindung darstellen. Alle 
Angaben sind in Gewichtspiozent. 

Beispiel 1 
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Basisgel 

Ethyl Aciylate/Methyl Methacrylate 

Wasser 

Laureth-20 

Isododecane 



24,5 
25,0 
0,3 
50,0 
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[0021] Das Copolymer wird Wasser und dem Emulgator 
Laureth-20 vermischt und das Gemisch auf 45**C erwarmt 
Isododecan wird unter Riihren hinzugegeben und die Tem- 
peratur auf 50**C erhoht. Danach erfolgt Homogenisieren 
mit 2200 U/min fur eine Zeit von 18 Minuten in einem 
1000 ml Laborbehaller. Dann wird das Gemisch auf 27''C 
abgekuhlt und dabei mit 400 U/min etwa 5 Min geruhrt 

Beispiel 2 

Sonnenschutzgel 
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Basisgel von Beispiel 1 
Octyl Methoxycinnamate 
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[0022] Es wild wie im Beispiel 1 gearbeitet, wobei das 
Sonnenschutzmittel zusammen mit dem Copolymer, Wasser 
und dem Emulgator verriihrl wird, 

Beispiel 3 

Gei*Lodon 
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Basisgel von Beispiel 1 80 
Ol Oder Ester 20 



55 
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[0023] Es wird wie im Beispiel 2 gearbeitet. 

PatentansprOche 

L Kosmetische Zusammensetzung mit Acrylaten, da- 
durch gekennzeichnet, daB sie enthalt 

(a) 0,01-80 Gew-% eines mit Wasser emulgier- 65 
baren, filmbildenden Mittels auf Basis eines Acry- 
latcopolyraeren oder Acrylatderivates; 

(b) 0,01-90 Gew-% eines aUphatischen Kohlen- 



wasserstoff-Losungsmittels oder eines fliichtigen 
Siliconderivates, wobei beide rait Wasser nicht 
mischbar sind und mit auf Wasser basiercnden In- 
gredienzen und/oder auf oiganischen Ldsungsmit- 
teln basieienden Ingredienzen in Gegenwart eines 
Emulgators emulgierbar sind; 

(c) 0,01-5 Gew-% eines nicht-ionischen Emul- 
gators; 

(d) 1-80 Gew-% Wasser; und wobei die Zusam- 
mensetzung die Struktur eines Gels hat und wobei 
alle Prozentangaben auf das Gesamtgewicht der 
Zusammensetzung bezogen sind. 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Emulgator aus der Gruppe aus- 
gewShlt ist, bestehend aus alkoxylierten Alkoholen, et- 
hoxylierten Alkoholen, Polyglyceryl Estem und Gemi- 
schen davon. 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das filmbildende Mittel ein Acrylat- 
copolymeres ist. 

4. Zusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Acrylatcopolymere ein Ethyl- 
acrylat/Methybnethacrylat-Copolymers ist 

5. Zusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das fihnbildende Mittel ein Ethyl- 
acrylat/Methylmethaciylat-Copolymeres mit einem 
VerhalUiis vom Ethylacrylat-Einheiten zu Methylme- 
thacrylat-Einheiten in dem Polymeren im Bereich von 
7,5-8,5 : 1,8-2,3 ist 

6. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi sie zusatzlich kosmedsche Hilfs- 
stoffe, kosmetische WirkstofTe oder Gemische davon 
enthalt. 

7. Verfahren zur Herstellung einer kosmetischen Zu- 
sammensetzung mit Acrylaten nach Anspruch 1, ge- 
kennzeichnet durch die folgenden Schritte: 

- Erwarmen eines Gemisches aus 0,1-80 Gew-% 
eines filmbildenden Mittels auf Basis eines Acry- 
latcopolymeren oder Acrylatderivates, 
1,0-80 Gew-% Wasser und 0,01-1 Gew-% eines 
nicht-ionischen Emulgators auf eine Tbmperatur 
im Bereich von 45 bis 50*^C 

- Vermischen der erhaltenen Emulsion mit 
0,1-90 Gew-% eines fliichtigen aliphadschen 
Kohlenwasserstoff-Losungsmittels oder eines 
fluchtigen Siliconderivates, wobei beide mit Was- 
ser nicht mischbar sind und mit auf Wasser basie- 
renden Ingredienzen und/oder mit auf organi- 
schen Losungsmitteln basierenden Ingredienzen 
in Gegenwart eines Emulgators emulgierbar sind, 
und wobei ein zweiphasiges flussiges System er- 
halten wird nach Homogenisieren bei 1500 bis 
3000 U/min fUr 15 bis 60 Minuten bis zur voll- 
standigen Verteilung der mit Wasser nicht misch- 
baren organischen Phase als Mikrotropfchcn in 
der waBrigen Phase; 

- Abkuhlen des Gemisches auf 25-30^C unter 
Ruhren mit einer Geschwindigkeit von 300 bis 
600 U/min. 
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